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certDenbbar, toeil es aufjer feiner 3df)igfeit feirte braudjbaren €igen= fdjaftcn auftocift.
(Es ift bureaus nid)t notig, ba& man 3ur Stetgerung ber !)drte unb $eftigleii e*ne$ Htetalls biefes mit einem fefjr fatten unb fcften Stoff legieren miifjte; im (Begenteil, bie $eftig!eit unb i)drte bes 311= gefetjten Stoffes !ann nod) Diet geringer fcin als btc bes Hetalls; iroigbem toerben bie $eftig!eit$*(Eigenfd)aften ber entftanbenen £e* gierung unter llmftdnben gan3 bebeutenb iiber bie bes ITtetalls !}tnaus r>erbeffert. 3n dt)nltd)er IDetfe fann aud) bie $d)met3temperatiit ernes DTetalls ftar! erntebrtgt toerben, felbft toenn ber t)in3uge!ommene Stoff bebeutenb fdjtoerer fdjmelsbar ift als bas UTetall.
Cofiiitgsfafjtgfteit. Die Ja^igfctt 3roeter Stoffe, ftc^ gegenfeitig 3U lofen, ift in ausgeprdgtem Uta^e t)on i^rem Hggregatsuftanbe abl)dngig. 3m gasformigen 3uftanbe lofen fid) alle Stoffe in be* liebigen Hlengentjerfyaltniffen, nid)t aber im fluffigen Suftanbe, in bem etn TTtetall fid) metft befinbet, toenn es fid) mit einem anberen Stoffe legiert. Iltan mu^ ^ier t)ielmet)r 3toifd)en ttoflftanbiger unb unt)ollftdnbiger £oslid)leit unterfd)eiben. 3m gefdjmolsenen 3uftanbe DoIIftdnbig ineinanber loslid) finb, dt)nlid) toie tDaffer unb fllfoljol, 3. B. (5olb unb Silber. Befd)rdnlte £6slid)!eit ineinanber bagegen ^abenr d^nlic^ rote tOaffer unb Htfyer, 3. B. Blei unb Sinn. IDas bas (Eifen anbelangt, fo loft es im fluffigen Suftanbe in beliebiger Utenge 3. B. Sdjtoefel, pt)ospt)or, Sili3ium, UTangan, d^rom, IDoIfram, Hidelu. a.; im befd)rdn!ten ITCa^e bagegen 16ft es Kof)Ienftoff, Kupfer urib 3in!r fo gut toie gar nid)t Blei, Silber unb (Ijuecffilber. 3m feften Suftanbe nimmt bie $dt)igfeit ber Stoffe, fid) ineinanber 3U lofen, meift nod) met)r ab. Das (Eifenmetall fd)eibet bat)er 3. B. bei ber (Erftarrung unb Hbftifylitng Don feinen im fliiffigen Suftanbe ge= loften Beftanbteilen urieber eine getoiffe IKenge ab.
Die KrtftaHtfatton 6er Ccgierungen. 3it afynlidjer IPeife toie eine todffrige Kod)fal3lofung bei 3ime!)menber Hbfiit)Iung je nad) ber Utenge bes aufgeloften Sat3es (Eis» ober Kod)fal3!riftaIIe abfd)ei= bet unb bann fd)Iief)Iid) DoIIftdnbig 3U einem (Semenge Don (Eis= unb Sal3triftatten erftarrt, ge!)en au^ bte KriftallifationsDorgdnge ber £egierungen bei ber (Erftarrung aus ber fluffigen Sd)mel3e unb roet= terer Hb!ii!)Iung Dor fid). IDd!)renb aber bie (ErftarrungsDorgdnge Don D^dffrigen £6fungen fid) im allgemeinen bei ^emperaturen unter 100° C abfpielen, finben biejenigen ber £egierungen oft bei n]em= peraturen roeit iiber 1000° C ftatt. (Es ift bafyer nid)t moglid), bie |)elannten Unterfud^ungsmet^oben ber erfteren auf bie anatogeneern fid) btefe (Energiesas Htomgerotdjt bcs ttfafferftoffs ben               in
